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TYPE : Estane® 5702 is an aromatic polyester-based polyurethane polymer. 



MELTTEMPERATURE (DSC) : . 79 b C 



MECHANICAL PROPERTIES 


tEST 
SPECIMEN 


: TEST METHOD 


UNIT 


VALUE 


Hardness 
Density 


A 
A 


DIN 5350S 
DIN 53479 


shore A 
g/cm 3 


65 
1.18 


Tensile strength 
Elongation 
Tensile Stress at 
50 % Elongation 
100% Elongation 
300 % Elongation 


B 


DIN 53504 


MPa 

% 

MPa 
MPa 
MPa 


37 
590 

2 

2.4 
4.6 


Tea r. Resistance 


B 


DIN 53515 


kIM/m 


47 



(A) moulded plaques; 1 S x 1 0 x 0.2 cm (B) solution cast films: thickness 



Solubility 




Methylethylketone (M EK) 
Dimethylformamide (DMF) 
Tetrahydrofuran (THF) 
Ethylacetate 
Cyclohexanone 


Soluble 
Soluble 
Soluble 
Swelling 
Soluble 



SUPPLY FORM AND STAN DARD PACKAGING 

Estane®5702 is supplied in granule form and is packaged in polyethylene bags. 
Net weight 25 kg. 
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Solution vIscMltv anacIf feaHon values 



15 % total solids in methyJathylketbne (MEK): 


- Brookfield RVTD viscometer 






- spindle n° 2 








-20 rpm 








-23°C±1°C 








5702 F2 


460 - 680 


mPa.s 




5702 F3 


180-460 


mPa.s 





based on la&o«i«y wane wlih mmll-ftcalo •^iprmm ana dow nw n, ~™^r^^^ -I( l lh _-_ maiariab. no 
wrrcptleacfouara^ 

and ond proctirt peflomwica w the MapanaWJIty aj »»» ^.^L^^-T^SS^ch'B direct contrai. THE 3CLLER 
petiTtfaalon oi Vib patent ownar 



BFGoodrieh 

Performance Materials 

BFGoodrieh Chemical (Balgle) N.V, 
Vertlunsiraai742, 1130 Brosael, Belgium 
Tel: +32-2-247.19.11, Fax +32-2-247. 19.90 
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